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Tragerplatte 





(57) Die voriiegende Erfindung betrifft eine Trager- 
platte, aufweisend zumindest ein Bindemittel zum Bin- 
den von Fullstoffen aus einem Holzwerkstoff , wobei die 
Tragerplatte (1) mlt Mitteln zum losbaren Verbinden 
mindestens zweierTragerplatten (1 ) versehen ist, wobei 
an mindestens elner Seltenkante einer ersten Trager- 
platte (1) Formschiu3elemente (2, 3) zur Verriegelung 
in Vertikalrichtung (V) und/oder in Querrichtung (Q) mit 



einer weiteren Tragerplatte ausgebildet sind. Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung ist es, eine Tragerplatte be- 
reitzustellen, die einerseits leicht zu handhaben ist und 
andererseits eine ausreichende Festigkelt aufweist. 
Diese Aufgabe wirddadurch geldst, dass die Tragerplat- 
te (1) eine Dichte von weniger als 700 kg/m 3 aufweist 
und der Beleimungsfaktor der Tragerplatte (1) groBer 
als 10% ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tragerplatte aus 
Bindernitteln und einem Holzwerkstoff gemaB dem 
Oberbegriff desAnspruchs 1 sowie ein Paneel mit einer 
solchen Tragerplatte. 

[0002] Elne solche Tragerplatte ist insbesondere fur 
ein Fussbodenpaneel geeignet. 
[0003] Als Tragerplatte im Laminatbodenberelch wer- 
den regelmaBig HDF-Platten mit einem spezifischen 
Gewicht von uber 850 kg/m 3 eingesetzt. Solch relativ 
schwere Tragerplatten erhohen die Transportkosten 
und erschweren das Verlegen. 
[0004] Aus der DE 196 00 478 A1 ist ein Verfahren 
zur Herstellung einer leichten, mitteldichten Faserplatte 
bekannt, bei der die Faserplatte mit einer mittleren Roh- 
dichte von weniger als 550 kg/m 3 aus lignocellulosehal- 
tigen Fasem und Polyurethanleim als Bindemittel her- 
gesteltt wird. Die Fasern werden dabei mit weniger als 
4,0 Gew.-% Bindemittel bezogen auf atro Fasern ver- 
mischt. 

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Tragerplatte 
aus Bindernitteln und Fullstoffen herzustellen, die einer- 
seits leicht zu handhaben ist und andererseits eine aus- 
reichende Festigkeit aufweist. 
[0006] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch 
eine Tragerplatte mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
sowie ein Paneel mit den Merkmalen des Anspruchs 9 
gefost. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun- 
gen der Erfindung sind in den Unteranspruchen be- 
schrieben. 

[0007] Durch die Ausbildung der Tragerplatte mit ei- 
ner Dichte von weniger als 700 kg/m 3 bei gleichzeitigem 
Beleimungsfaktor groBer als 1 0% wird erreicht, dass die 
Tragerplatte nahezu kunststoffahnliche Eigenschaften 
hinsichtlich Gewicht und Festigkeit aufweist, jedoch der 
Materialeinsatz aufgrund der eingebetteten Holzwerk- 
stoffe, vorzugsweise Fasern, wesentlich geringer ist. 
[0008] Eine Weiterbiidung sieht vor, dass die Trager- 
platte eine Dichte zwischen 400 kg/m 3 und 650 kg/m 3 
aufweist, wodurch eine optimale Festigkeit im Verhattnis 
zur Dichte und dem Materialeinsatz bewirkt wird. 
[0009] Vorteilhafterweise werden zur Beleimung der 
Holzwerkstoffe oder Fasern der Tragerplatte Harnstoff- 
harze (UF-Harze) odermelaninverstarkte Harnstoffhar- 
ze (MUF) eingesetzt. Dariiber hinaus konnen Isozyana- 
te als Beleimung der Faser in der Tragerplatte einge- 
setzt werden, wobei Isozyanate mit Beleimungsfaktoren 
von weniger als 20% vorgesehen sind. Isozyanate bie- 
ten aufgrund ihrer hohen Hitzebestandigkeit auch die 
Moglichkeit, hohere Beleimfaktoren zu realisieren. 
Ebenfalls wird durch die Zugabe von Isozyanaten die 
Festigkeit wahrend einer hitzeintensiven Beschichtung 
der Tragerplatte aufrechterhalten, da bei ausschlieBli- 
cher Verwendung von Hamstoff harzen die Tendenz be- 
steht, dass die Tragerplatte wahrend der Beschichtung 
einen Festigkeitsverlust erieidet. 
[0010] Zur angepassten Fertigung von Tragerplatten 



je nach Beanspruchung und Einsatzzweck ist es vorge- 
sehen, dass eine Mischung aus Isozyanaten und UF- 
bzw. MUF-Harzen als Beleimung der Holzwerkstoffe 
oder Fasern und der Tragerplatte eingesetzt wird. 
s [0011] Eine Weiterbiidung der Erfindung sieht vor, 
dass die Tragerplatte eine ungleichmaBige Dichtever- 
teilung uber den Querschnitt von der Oberseite zur Un- 
terseite aufweist, wobei die an der Oberseite bzw. Un- 
terseite befindlichen Deckschichten eine Dichte im Be- 
10 reich von 1000 kg/m 3 aufweisen, wohingegen die Mit- 
telschichten im Querschnitt auf 400 kg/m 3 - 600 kg/m 3 
verdichtet sind. Durch die hohe Verdichtung an den 
Ober- bzw. Unterseiten wird gewahrleistet, dass eine 
hohe Widerstandsfahigkeit gegen vertikale, mechani- 
cs sche Beanspruchung erreicht wird, wie sie beispielswei- 
se bet einer Verwendung fur Fussbodenpaneele erfor- 
derlich ist. Ein Paneel mit einer solchen Tragerplatte ist 
auf der Oberseite und der Unterseite jeweils mit einer 
Abschlussschicht versehen, die ublicherweise aus einer 
20 melaningetrankten Dekorschicht oder Gegenzug- 
schicht besteht, urn die Tragerplatte zusatzlich vor me- 
chanischen Schaden zu bewahren. 
[0012] Aufgrund der Gewichtserspamis der spezi- 
fisch leichteren Tragerplatten werden die Transporte- 
rs sten gesenkt und dariiber hinaus wird eine bisher unbe- 
kannte Flexibility der Tragerplatte realisiert, durch die 
besondere Profilausgestaltungen, insbesondere bei so- 
genannten Klickverbindungen, moglich sind. 
[0013] Dariiber hinaus fuhrt die Erhohung des Belei- 
30 mungsfaktors zu einer verbesserten Feuchtigkeitsbe- 
standigkeit, da durch den verringerten Holzwerkstoffan- 
teil in den Piatten die Neigung zum Aufquellen der Tra- 
gerplatte verringert wird. Ublicherweise fuhrt das Ein- 
dringen von Nasse im Bereich der Verbindungsstelien 
35 zweier Tragerplatten bzw. zweier Fussbodenpaneelen 
zu einem Aufquellen der Tragerplatten in diesem Be- 
reich und damit zu einer Zerstorung des Fussbodens. 
Die erfindungsgemaBe Tragerplatte und ein damit her- 
gestelltes Fussbodenpaneel eignet sich aufgrund der 
40 geringeren Quellneigung (unter 5 %) insbesondere fur 
den Einsatz in Feuchtraumen. 
[0014] Dariiber hinaus ist aufgrund der unterschied- 
lich verdichteten Schichten innerhalb der Tragerplatte 
eine Brechung der Schallwellen an den Dichteubergan- 
45 gen gegeben, so dass derTritt- und Raumschall deutlich 
verringert wird. 

[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der 
beigefugten Figuren nahererlautert werden. Es zeigen: 

so Figur 1 - ein Paneel in Querschnittsansicht; sowie 

Figur 2 - eine Dichteverteilung uber den Querschnitt 
einer Tragerplatte. 

55 [0016] Figur 1 zeigt im Querschnitt ein Fussbodenpa- 
neel 10 mit einer Tragerplatte 1 , auf deren Oberseite 15 
und Unterseite 5 je eine AbschluBschicht 16, 6 aufge- 
bracht ist. Die AbschluBschichten 16,6 sind auf den den 
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auBeren AbschluB der Tragerpiatte 1 bildenden Deck- 
schichten 7, 1 7 auf gebracht, vorzugsweise verleimt und 
schutzen die Tragerpiatte 1 beispielsweise gegen 
Feuchtigkert und mechanische Belastungen. Ebenfalls 
konnen diese AbschluBschichten 6, 16 ein Dekor auf- 5 
weisen und vergrdfBern die mechanische Stabilitat des 
Fussbodenpaneels 10. 

[0017] An den Seitenkanten des Paneels 10sind Ver- 
riegelungsmittel2, 3 ausgebildet, die eine Relativbewe- 
gung zweier miteinander verbundener Paneele sowohl 10 
in vertikaler Richtung V als ein in Querrichtung Q ver- 
hindern. Die Tragerpiatte 1 ist dabei aus einem Faser- 
material hergestellt, das ublicherweise fur die Herstel- 
lung von HDF-Platten verwendet wird, atternativ oder 
erganzend werden andere Holzwerkstoffe eingearbei- is 
tet. Die Deckschichten 7, 17 der Tragerpiatte 1 weisen 
im Gegensatz zu dem Kern 20 der Tragerpiatte 1 eine 
wesentlich hohere Dichte auf, wobei Dichten bis zu 
1 000 kg/m 3 in den Deckschichten 7, 1 7 erreicht werden. 
Innerhalb des Kernes 20 nimmt die Dichte kontinuieiiich 20 
bis zur Mitte M der Tragerpiatte 1 ab, wobei eine ent- 
sprechende Dichteverteilung iiber die Dicke d einer Tra- 
gerpiatte 1 In der Figur 2 dargesteilt ist. Darin ist zu er- 
kennen, dass der geringste Wert fur die Dichte p in der 
Mitte M der Tragerpiatte erreicht wird, wahrend sich 25 
uber die Dicke d der Tragerpiatte von der Mitte M aus- 
gehend die Dichte p erhoht, um an den Oberflachen der 
Deckschichten 7, 17 ihr Maximum zu erreichen. 
[0018] Durch die extrem ho he Dichte in den Deck- 
schichten 7, 1 7 im Bereich von 1 000 kg/m 3 wird der Tra- 30 
gerplatte 1 die notwendige Widerstandsfahigkert gegen 
vertikale, mechanische Beanspruchungen verliehen, 
wobei in Kombination mit der Verwendung von UF- oder 
MUF-Harzen, gegebenenfalls in Mischung mit Isozya- 
naten, eine besondere Flexibility innerhalb der Platte 35 
erzeugt werden kann. DieZugabevon Isozyanaten ver- 
bessert die Feuchtigkeitsbestandigkeit der Tragerpiatte 
1 , so dass die wesentlichen Eigenschaften der Trager- 
piatte 1 durch die eingesetzten Harze bzw. eingebrach- 
ten Ku nststoff e f estgelegt werden . 40 



2. Tragerpiatte nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Tragerpiatte (1 ) eine Dichte zwi- 
schen 400 und 650 kg/m 3 aufweist. 

3. Tragerpiatte nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet durch UF-HarzeoderMUF-Harze als Be- 
leimung der Fasem der Tragerpiatte (1). 

4. Tragerpiatte nach einem der voranstehenden An- 
spruche, gekennzeichnet durch Isozyanate als 
Beleimung der Fasem der Tragerpiatte (1). 

5. Tragerpiatte nach Anspruch 4, gekennzeichnet 

durch einen Beleimungsfaktor von weniger als 
20% fur Isozyanate. 

6. Tragerpiatte nach einem der voranstehenden An- 
spruche, gekennzeichnet durch eine Mischung 
aus Isozyanaten und UF- oder MUF-Harzen als Be- 
leimung der Fasem der Tragerpiatte (1). 

7. Tragerpiatte nach einem der voranstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tra- 
gerpiatte (1) eine ungleichmaBige Dichteverteilung 
iiber den Querschnitt von Oberseite (15) zur Unter- 
seite (5) aufweist. 

8. Tragerpiatte nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass an der Oberseite (1 5) und/oder der 
Unterseite (5) der Tragerpiatte (1) eine Schicht (16) 
mit einer Dichte von 1000 kg/m 3 vorhanden ist, 
wahrend in der Mitte (M) der Tragerpiatte (1) eine 
Dichte von 400 kg/m 3 bis 600 kg/m 3 vorhanden ist. 

9. Paneei (10) mit einer Tragerpiatte (1) nach einem 
der voranstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Tragerpiatte (1) jeweils eine auf 
einer Oberseite (15) und einer Unterseite (5) der 
Tragerpiatte (1) angeordnete AbschluBschicht (6, 
1 6) aufweist 



Patentansprtiche 

1. Tragerpiatte, insbesondere fur ein FuBbodenpa- 45 
neel, aufweisend zumindest ein Bindemittel zum 
Binden von Fullstoffen aus einem Holzwerkstoff, 
wobei die Tragerpiatte (1) mit Mitteln zum losbaren 
Verbinden mi ndestens zweier Tragerplatten (1) ver- 
sehen ist, wobei an mi ndestens einer Seitenkante so 
einer ersten Tragerpiatte (1) FormschluBelemente 
(2, 3) zur Verriegelung in Vertikalrichtung (V) und/ 
oder in Querrichtung (Q) mit einer weiteren Trager- 
piatte ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Tragerpiatte (1 ) eine Dichte von weniger 55 
ais 700 kg/m 3 aufweist und der Beleimungsfaktor 
der Tragerpiatte (1) groBer als 10% Ist. 
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